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Abstract (Basic) : ' 

NOVELTY - Oil in water emulsions of the soap type are converted 
into cosmetics with a light mousse texture by expansion with a gas. 

DETAILED DESCRIPTION - Composition in the form of a mousse obtained 
by expanding an oil in water (O/W) emulsion of the soap type by the 

action of a gas. i ■* 

USE - The compositions are cosmetic preparations useful for care or 

the skin and face, make-up, and hygiene products such as face and body 

cream mousses, shaving cream mousse, etc. 

ADVANTAGE - The products have a light creamy texture, spread easily 

onto the skin, are absorbed rapidly by the skin, give a smooth, 

non-greasy and non-sticky feel on the skin and a high perfuming power, 
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^4) COMPOSITIONS COSMETIQUES A TEXTURE LEGERE. 



&y Une composition sous forme de mousse obtenue par 
folsonnement constitute d'une emulsion H/E de type savon 
qui est expansee sous Taction d'un gaz, produits de soin, de 
rnaquillage ou d'hygiene et procede de preparation de ces 
compositions. 
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Les compositions cosmetiques dites "a texture legere" sont 
formulees pour ameliorer les sensations percues par le consommateur pendant 
et apres I'application de ce type de produits. Lors de 1'utilisation, ces 
compositions s'etalent facilement sur la peau et penetrant rapidement. Apres 
5 utilisation, elles ne laissent pas film residuel gras ou collant. 

Ces compositions sont actuellement preferees aux textures plus 
riches car elles allient un toucher cosmetique particulierement agreable et une 
facilite d'utilisation. Elles rendent possible 1'utilisation de produits de maquillage 
immediatement apres application. Dans le cas de compositions pour le corps, 
10 elles permettent de s'habiller rapidement apres application sans attendre le 

sechage de la composition. 

Ces compositions dites "a texture legere" sont le plus souvent des 
compositions se presentant sous forme de gel-cremes fluides. Ce sont alors 
des emulsions du type huile dans eau (H/E) plus ou moins gelifiees obtenues 

15 par 1'utilisation d'emulsionnants et de gelifiants connus. La phase aqueuse 
continue, en grande quantite, s'evapore rapidement lors de Implication. La 
phase huileuse dispersee, en plus faible quantite, est constitute de corps gras 
tels que les silicones ou les esters synthetiques. Ces corps gras sont 
selectionnes selon leur pouvoir d'etalement, leur caractere plus ou moins 

20 volatil, et leur toucher non gras et non collant. II en resulte qu'en choisissant 
convenablement la quantite de phase aqueuse et la nature de la phase 
huileuse de la formule, on obtient facilement des compositions dites "a texture 
legere" presentant un bon pouvoir d'etalement et une penetration rapide, qui ne 
laisse pas sur la peau de sensation de gras ou de collant. Mais il en resulte 

25 egalement que les gels-cremes sont pauvres en corps gras emollients et 
n'apportent pas tout le contort necessaire a la peau. De plus, leur aspect lisse 
et homogene ne correspond pas I'image d'un produit leger. 

On connaTt par ailleurs des compositions cosmetiques constitutes 
d'une emulsion huile dans eau (H/E) obtenue par 1'utilisation d'acide stearique. 

30 En presence de composes alcalins, tels que I'hydroxyde de potassium, de 
sodium ou la triethalolamine, I'acide stearique se saponifie et forme un 
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stearate, plus commitment appele "savon". La viscosite de ce type de produit 
est variable selon ia quantite d'acide stearique saponifiee. On obtient ainsi des 
cremes 6paisses ou des laits fluides appel6s 6galement "body lotion". De par 
leur richesse en acides gras, ces compositions presentent de tres bonnes 
5 proprietes emollientes sur la peau. Cependant, de par cette richesse, elles 
presentent un toucher cosmetique qui manque parfois de legerete. Ainsi pour la 
formulation de compositions dites "a texture legere", a t-on tendance a utiliser 
d'autres types de composition qu'une Emulsion de type "savon". 

II convient done de trouver une composition qui prtsente a la fois : 
10 - un aspect qui 6voque la legerete. 

un bon pouvoir d'etalement et une p6netration rapide lors de I'utilisation, 
une sensation non grasse et non collante sur la peau apres application, et 
la capacite d'apporter de Temollience et du contort a la peau. 

C'est pourquoi la pr6sente demande a pour objet de nouvelles 
15 compositions cosmetiques "a texture leg£re" se pr6sentant sous forme de 
mousse obtenue par foisonnement. 

Plus pr6cis6ment, elle concerne des compositions constitutes 
d 7 une emulsion H/E de type savon qui est expansee sous Taction d'un gaz. II a 
ete decouvert qu'il etait possible d'obtenir une telle composition presentant a la 
20 fois un aspect original 6voquant la legerete, la facility d'etalement, la Vitesse de 
p6n6tration, la sensation non grasse et non collante des textures dites legferes, 
et le caractere Emollient des 6mulsions de type "savon". II a 6galement ete 
decouvert de maniere surprenante que ces compositions pr6sentaient un 
remarquable pouvoir parfumant et permettaient de restituer de fafon optimale 
25 les differentes notes olfactives des compositions aromatiques qu'elles 
contenaient. 

Du point de vue structural, ces compositions se caracterisent 
notamment en ce qu'elles comprennent : 

un gaz qui occupe de 10 a 90% en volume de la composition et de 
30 preference de 60 % a 80 % en volume. II est present dans la composition 
sous forme de bulles de 15 a 35 jim de diametre. 
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- une phase lipophile comprenant un ou plusieurs acides gras representant 
30 % au moins de' la masse lipophile. Cette phase lipophile represente 5 a 
25% en poids de la composition, et preferentiellement de 15 a 25% en 
poids. 

5 - une phase aqueuse ou hydrophile comprenant de I'eau, un ou plusieurs 
glycols, un gelifiant et un compose alcalin. Cette phase aqueuse represente 
65 a 85 % en poids de la composition, et de preference de 70 a 80 % en 
poids, 

En plus de ces constituants de base, elles renferment 

10 avantageusement : 

- une ou plusieurs substances aromatiques. La ou les substances aromatiques 
peuvent representer de 0,05 a 10% en poids de la composition, et de 
preference de 0,1 % a 5 % en poids. 

- une ou plusieurs substances actives qui peuvent representer de 0,5 a 10 % 
1 5 en poids de la composition, et de preference de 1 % a 8 % en poids. 

Selon I'invention, le gaz utilise est de preference de I'air ou de 
I'azote. II occupe de 10 a 90 % en volume de la composition et de preference 
de 60 % a 80 % en volume, sous forme de bulles de 15 a 35 urn de diametre. 

Selon I'invention, le ou les acides gras utilises sont de preference 
20 I'acide stearique et l acide myristique, ou les acides laurique, cetylique, 
palmitique, et oleique. Ces acides gras represented de preference de 30 a 
70 % en poids de la phase lipophile, et particulierement de 50 a 60 % de cette 
phase. 

Selon Tinvention, I'eau represente de 70 a 95 % en poids de la 
25 phase hydrophile ou aqueuse, et de preference 80 a 90 % de cette phase. 

Les glycols utilises sont avantageusement le glycerol, le 
propylene glycol, le butylene glycol et le dipropylene glycol, lis peuvent 
representer notamment de 0,5 a 20 % en poids de la phase hydrophile. et de 
preference 5 a 15 % de cette phase. 
30 Le gelifiant est preferentiellement un carbomer tel que 

I'ULTREZ 10®. un copolymere reticule acrylates/alkyl C 10 : C3o acrylates tels que 
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les PEMULEN® commercialises par la societe GOODRICH. II peut representer 
de 0,01 a 1,5 % en poids de la phase hydrophile, et de preference 0,1 a 0,3 % 
de cette phase. 

L'agent alcalin peut etre notamment I'hydroxyde de potassium, de 
5 sodium ou la triethalolamine. II peut representer notamment de 0,5 a 5 % en 
poids de la phase hydrophile, et de preference 1 ,00 a 1 ,5 % de cette phase. 

Selon I'invention, les substances aromatiques utilisees constituent 
le parfum de la composition. Ce parfum peut etre forme d'un melange d'huiles 
essentielles par exemple de bois de coriandre, d'orange, de citron, de 
10 bergamote, de rose, de geranium, de clou de girofle. d'eucalyptus. de menthe, 
de thym ou de lavande ainsi que d'un melange de substances odorantes telles 
que les alcools aliphatiques et aromatiques, les aldehydes aliphatiques ou 
aromatiques, les cetones les esters et les ethers. Elles represented notamment 
0,05 a 7 % en poids de la composition et preferentiellement de 0.1 a 3 % en 
15 poids. 

Selon I'invention, les substances actives utilisees constituent les 
ingredients qui conferent a la composition ses proprietes cosmetiques 
particuliers. Ces agents actifs sont par exemple differents composes connus 
aux proprietes anti-vieillissement tels que les composes anti-radicalaires 

20 (tocopherols, vitamine E, vitamine C, carotenoides, flavonoides, composes 
phenoliques. sucres ou oligo-elements tels que le selenium ...) et les composes 
anti-glycation, aux proprietes antirides tels que les a-hydroxy-acides ou des 
p-hydroxy-acides, les composes aux proprietes raffermissantes, restructurantes 
ou tensives tels que les proteines vegetales de soja ou de ble, les extraits 

25 d'algues riches en acides amines ou les derives de silicium, aux proprietes 
hydratantes tels que I'acide hyaluronique, la chitine ou le chitosane, I'uree. les 
acides amines. I'acide lactique et ses sels. le PCNa. le sorbitol ou des derives 
de silicium. aux proprietes emollientes et reparatrices du film hydrolipidique 
cutane tels que les cires, les beurres ou les huiles vegetales riches en acides 

30 gras essentiels. les phospholipides ou les ceramides. Ces substances actives 
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represented notamment 0.5 a 10% en poids de la composition et 
preferentiellement de 1 a 8 % en poids. 

Les compositions selon invention peuvent egalement contenir, 
des adjuvants cosmetiques classiques choisis parmi les corps gras (esters 
d'acides gras oxyethylenes ou non, les huiles vegetales ou minerales ou de 
synthese, les huiles siliconees non volatiles ou volatiles..), les solvants 
organiques (alcool ethylique et autres polyols tels que I'hexylene glycol et les 
polyethylenes glycols), les epaississants (acides polyacryliques, les gommes, 
les derives cellulosiques), les filtres chimiques (octylmethoxycinnamate, 
benzophenones, butyl methoxy dibenzoylmethane), les stabilisants, les 
conservateurs, les colorants, les pigments ou toutes poudres dispersibles 
insolubles dans les phases lipophile et hydrophile ou tout autre ingredient 
utilise en cosmetique en particulier pour la fabrication des emulsions. 

Les compositions sont preparees en 2 etapes : 

1. Fabrication de la composition non foisonnee selon les techniques connues 
de preparation des emulsions de type " savon ", 

2. Foisonnement proprement dit de la composition obtenue precedemment, 
par exemple a I'aide d'un foisonneur du type IMT M1 equipe d"une turbine 
foisonneuse et commercialise par la societe IMT, ou d'un melangeur 
planetaire equipe d'un fouet et commercialise par la societe KENWOOD ou 
de tout autre appareillage connus et pouvant foisonner. 

Le gaz incorpore par foisonnement est avantageusement de I'air 

et/ ou de I'azote. 

Plus le gaz est incorpore sous forme bulles de faibles diametres, 

plus la composition selon I'invention est stable dans le temps. 

Les compositions cosmetiques selon I'invention presentent : 

- un aspect original et caracteristique qui evoque la legerete, 

- un bon pouvoir d'etalement et une penetration rapide lors de I' utilisation, 

- une sensation non grasse et non collante sur la peau apres application, 

- la capacite d'apporter de remollience et du contort a la peau 
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un bon pouvoir parfumant et un pouvoir de restitution des differentes notes 
olfactives des compositions aromatiques optimise. 

De par un bon pouvoir d'etalement et une penetration rapide lors 
de I'utilisation, une sensation non grasse et non collante sur ia peau apres 
5 application, les compositions selon I'invention peuvent etre utilisees comme 
produit de soin pour du visage ou du corps et comme produit de maquillage. 

Plus particulierement, les proprietes emollientes et I'apport de 
contort a la peau permettent d'utiliser les compositions selon I'invention comme 
produits pour le soin des peaux seches. 
10 De par ses proprietes parfumantes, les compositions selon 

I'invention peuvent etre utilisees pour le parfumage de la peau du corps et du 
visage a la place d'une cr£me parfumante ou en tant que cr6me deodorante 
parfumee. 

La texture caracteristique des compositions selon I'invention 
15 facilite la formation de mousse et permet done d'utiliser ces compositions 

comme produit d'hygiene, tels ceux destines a nettoyer ia peau, a demaquiller 

le visage ou les produits de rasage. 

Les compositions foisonnees a I'azote permettent d'obtenir des 

produits particulierement stables au cours du temps, sans oxydation des corps 
20 gras et sans alteration du rendu olfactif de la composition parfumante. De par 

cette bonne stabilite, les quantites de conservateur et d'antioxydant, connus 

pour leurs proprietes irritantes sur la peau peuvent etre diminuees ce qui 

confere aux compositions une meilleure tolerance par rapport aux compositions 

non foisonnees a I'azote. 
25 La presentation sous forme de mousse des compositions selon 

I'invention permet egalement d'eviter les conditionnements sous pression, 

connus pour leur risque inflammable, et I'utilisation de gaz aerosols, fortement 

reglementes et connus pour degrader la couche d'ozone. 

Les exemples qui suivent illustrent la pr§sente demande. 
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Fwrn ple 1 • mousse snin pour le visage 

On a prepare une mousse de soin pour le visage repondant a la 

formule ponderale ci-dessous : 



Phase A 



PEG-100 stearate glyceryl stearate 
(commercialise par la societe SEPPIC) 



Acide steanque 



22,00 % 



12,00 % 



Octyldodecanol 



Filtre anti-U.V. 



melange de conservateurs . 
(ph6noxyethanol. methylparaben, butylparaben, ethylparaben, propylparaben) 



Phenoxyethanol 



Vitamine E acetate 



Phase B 



Eau demineralisee 



Glycerol 



Propylene glycol 



Composition parfumante 



1,50 % 



0,65 % 



0,35 % 



0.20 % 



58,16 % 



5,00 % 



3.00 % 




Mnrte operatoire 

On melange a 70°C et sous agitation les ingredients de la phase 
A jusqu'a homogeneite. Separ6ment on melange a 70°C et sous forte agitation 
les ingredients de la phase B jusqu'a homogeneite. Encore separement on 
10 melange a 65°C et sous agitation les deux ingredients de la phase C jusqu'a 
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homogeneite. On melange alors a 70°C et sous agitation la phase A et la 
phase B, puis ajoute a 65°C et toujours sous agitation les phases C et D. On 
laisse ensuite refroidir jusqu'a temperature ambiante 

On foisonne la composition brute ci-dessus a I'azote a I'aide d'un 
5 foisonneur IMT® M1 equip6 d'une turbine foisonneuse (commercialise par la 

societe IMT, Dunkerque). 

On obtient ainsi une mousse de soin que Ion conditionne dans 

des pots thermoscelles. 

10 Exemple 2 : creme mousse oour le corps 

On a prepare une creme mousse pour le corps repondant a la 
formule ponderale ci-dessous : 



Phase A 




Eau demineralisee 


51,40% 


Glycerol 


5,00 % 


Propylene glycol 


3,00 % 


PEG-6. 32 


2,00 % 


Hydroxyde de potassium 


0,90 % 


EDTA 3Na 


0.05 % 


Phase B 




Glyceryl stearate 


1,50 % 


Acide stearique 


6,00 % 


Acide myristique 


6,00 % 


Octyldodecanol 


6.00 % 


Melange de conservateurs 

(ph6noxyethanol, m6thylparaben. butylparaben, 6thylparaben. propylparaben) 


1.00% 


Phase C 




Eau demineralisee 


10,00 % 


PEMULEN TR-I 1 " 

Polymere reticule acrylate-C 10 -C 30 alkyl/acrylate 


0.10 % 
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Phase D 




Aluminium octenylsuccinate d'amidon 

(commercialism par la societe STARQnj . 


3.00% 


Nylon-12 


2,00 % 


Phase E 




Composition parfumante 


2,00 % 


Phase F 




solution colorante rouge 


qsp 



Mode op6ratoire 

On melange a 70°C et sous agitation les ingredients de la phase 
A jusqu'a homogeneite. Separement on melange a 70°C et sous forte agitation 
les ingredients de la phase B jusqu'a homogeneite. Encore separement, on 
melange a 65°C et sous agitation les deux ingredients de la phase C jusqu'a 
homogeneite. On melange alors a 70°C et sous agitation la phase A et la 
phase B. puis ajoute a 60°C et toujours sous agitation les phases C, D, E et F. 
On laisse ensuite refroidir jusqu'a temperature ambiante. 

On foisonne la composition brute ci-dessus a I'azote a I'aide d'un 
foisonneur IMT® M1 equipe d'une turbine foisonneuse (commercialise par la 

societe IMT, Dunkerque). 

On obtient ainsi une mousse de soin que I'on conditionne dans 

des pots thermoscelles. 



Exemple 3 : mousse de rasage 

On a prepare une mousse de rasage repondant a la formule ponderale ci- 
dessous : 



Phase A 




Eau demineralisee 


64,80 % 


ULTREZ 1 0 ^ 

(Carbomer, commercialis6 par la soci6t6 GOODRICH) 


0,20 % 



* 1 
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Glycerol 


5,00 % 


Gel d'aloe vera 


2,00 % 


Hydroxyde de potassium 


u,yu /O 


Melange de conservateurs 

(parabens) 


1,35 % 


Ammonium quatemaire 


0,90 % 


Phase B 




Acide stearique 


12.00 % 


Huile de Jojoba 


2,00% 


Beurre de karite 


4,00 % 


PEG-7 glyc6rylcocoate 


2,00% 


Phase C 




Decylglucoside 


4,00 % 


Phase D 




Composition parfumante 


0,50 % 


Menthyle lactate 


0,30 % 


Phase E 




Solution colorante verte 


qsp 



Mode op6ratoire 

On melange a 70°C et sous agitation les ingredients de la phase 
A jusqu'a homogeneite. Separement, on melange a 70°C et sous forte agitation 
5 les ingredients de la phase B jusqu'a homogeneite. Encore separement, on 
melange a 65°C et sous agitation les ingredients de la phase C jusqu'a 
homogeneite. On melange alors a 70°C et sous agitation la phase A et la 
phase B, puis ajoute a 60°C et toujours sous agitation les phases C, D et E. On 
laisse ensuite refroidir jusqu'a temperature ambiante. 
10 On foisonne la composition brute ci-dessus a I'azote a l aide d'un 

foisonneur IMT® M1 equipe d'une turbine foisonneuse (commercialise par la 
societe IMT, Dunkerque). 
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On obtient ainsi une mousse de soin que Ton conditionne dans 

des tubes thermoscelles. 

Les controles physico-chimiques effectues sur les produits selon 

I'invention sont presentes ci-apres dans le tableau 1 . 

5 

TABLEAU 1 





EXEMPLE 1 
MOUSSE DE SOIN 
VISAGE 


EXEMPLE 2 
CREME MOUSSE 
CORPS 


EXEMPLE 3 
MOUSSE DE 
RASAGE 


Aspect 


Creme chantilly 


Creme chantilly 


Mousse de rasage 


Couleur 


Blanche 


Rose pale 


Reflets 
bleu-vert pale 


Densite 


0,220 a 0,230 


0,220 a 0,230 


0.220 a 0,230 


pH 


7,06 


7.12 


7,04 


Durete 1 


18,5 mm 


18,5 mm 


18.5 mm 


Teneur en azote 


70% 


70% 


70% 


Taille moyenne des 
bulles d'azote 2 


25 \xm 


25 |xm 


25 yxm 



1 : Mesur§e par p6netrometrie sur BERLIN PNR 10 equipe d'un cdne a tige de 1 12 g 
et mesuree lors d'une chute de 5 secondes. 
10 2 : Mesurfee au microscope. 

Analyse sensorielle 

Le profil sensoriel de la creme de soin pour le visage selon 
Texemple 1 a ete 6va!ue et compare £ celui obtenu avec la meme formule de 

1 5 soin non foisonnee. 

Les evaluations ont ete r6alis6es par un panel de 10 juges 
entraTn6s, dans des conditions standardises. 

Les produits ont ete pr6sente de fapon monadique, dans un ordre 
aleatoire, et app!iqu6s sur une moitie de visage (un produit par cote du visage 
20 determine de fa$on aleatoire) pendant environ 10 minutes, puis sur la main (un 



2789397 

12 

produit sur chaque main) pendant deux heures pour mesurer I'intensite et la 
remanence du parfum aprfes Implication. 

Aprds analyse statistique, des differences significatives entre la 
formule foisonnee selon I'invention et la formule non foisonnee ont ete mises en 
5 Evidence. 

Ainsi, en comparaison avec le produit non foisonn6, la creme 
foisonnee pr6sente les caracteristiques suivantes : 
a Taspect 

• parfumage plus intense 

1 0 • aspect a6r§ beaucoup plus marqu6 
£ la prise 

• beaucoup plus legere 

• Ieg6rement plus facile a prendre 

• parfumage plus intense 
15 - a I'application 

• un peu plus glissant pendant I'etalement 

• douceur un peu plus nette 

• sensation de legerete beaucoup plus marquee 

• parfumage un peu plus intense 
20 - juste apres I'application 

• intensite du parfumage un peu plus marquee pendant une heure apres 
('application 

trois minutes apres Tapplication 

• ne laisse pas de film brillant 
25 • sensation de film tres faible 
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RFVFNDICATIONS 

1. Une composition sous forme de mousse obtenue par 
foisonnement constitute d'une emulsion H/E de type savon qui est expansee 

sous Taction d'un gaz. 

2. Une composition sous forme de mousse selon la revendication 

1, caracterisee en ce qu'elle comprend : 

un gaz occupant de 1 0 a 90 % en volume de la composition et present dans 

ladite composition sous forme de bulles de 15 a 35 jim de diametre, 
- une phase lipophile representant 5 a 25 % en poids de la composition, un ou 

plusieurs acides gras representant 30 % au moins en poids de ladite phase 

lipophile, 

. une phase aqueuse ou hydrophile representant 65 a 85 % en poids de la 
composition et comprenant de I'eau. un ou plusieurs glycols, un gelifiant et 

un compose alcalin. 

3. Une composition sous forme de mousse selon Tune des 
revendications 1 et 2 caracterisee en ce qu'elle comprend une ou plusieurs 
substances aromatiques representant de 0.05 a 10% en poids de la 
composition. 

4. Une composition sous forme de mousse selon Tune des 
revendications 1 a 3 caracterisee en ce qu'elle comprend une ou plusieurs 
substances actives representant de 0,5 a 10 % en poids de la composition. 

5. Une composition sous forme de mousse selon I'une des 
revendications 2 a 4, caracterisee en ce que le ou les acides gras represented 
30 % a 70 % en poids de la phase lipophile. 

6. Une composition sous forme de mousse selon I'une des 
revendications 1 a 5 caracterisee en ce qu'elle comprend a titre de gaz de Pair 
ou de Tazote occupant de 60 % a 80 % en volume de la composition. 

7. Une composition sous forme de mousse selon I'une des 
revendications 2 a 6 caracterisee en ce qu'elle comprend a titre d'acide gras 
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I'acide stearique. I'acide myristique, I'acide laurique, I'acide cetylique, I'acide 
palmitique ou I'acide oleique. 

8. Une composition sous forme de mousse selon Tune des 
revendications 1 a 7 caracterisee en ce que la phase lipophile represente 15 % 

5 a 25 % en poids de la composition. 

9. Une composition sous forme de mousse selon Tune des 
revendications 1 a 7 caracterisee en ce que I'agent alcalin represente 0,5 % a 
25 % en poids de la composition. 

10. Un produit de soin pour le visage ou le corps, un produit de 
10 maquillage ou un produit d'hygiene caracterise en ce qu'il est sous la forme 

d une composition sous forme de mousse selon I'une des revendications 1 a 9 . 

11. Proced6 de preparation d'une composition sous forme de 
mousse telle que definie a I'une des revendications 1 a 7 caracterise en ce que 
Ton prepare la composition non foisonnee selon les techniques connues de 

15 preparation des emulsions de type "savon", puis en ce que I'on precede au 
foisonnement proprement dit, par exemple a I'aide d'un foisonneur. 
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